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DISPERSIONSFARBSTOFFE 



Gegenstand der Erfindung sind die Dispersionsfarbstoffe der aligemeinen Formel (i) 



\ 



\ 



K— N 



o 



10 



worin 

D eine Diazokomponente abgeieitet von einem substituierten Oder unsubstituierten 

aromatischen Amin. 
K einen aromatischen Rest der Fonnel Ki, K2 Oder K3 




(K,) 




(Kg) 



Oder 




15 



20 



25 



R2 



R4 



Wasserstoff, Chlor, Ci^Allcyl, Ci-2-Alkoxy , Hydroxy Oder Acylamino, 
Wasserstoff, Ci-»-.AIkoxy, Ci^-AlkoxySthoxy. Chlor, Brom Oder mit R3 zusammen 
eine Gruppe der Formel -•CH(CH3)CH2C(CH3>2- (• an den Kern gebunden). 
Wasserstoff, Ci^-Alkyl, Csw-Alkenyl, Chlor- Oder Brom-Ca^-alkenyl, Ca^-Alkinyl. 
Phenyl-Ci^-alkyl, CM-Alkoxycarbonyl-Ci^-alkyl, Cawt-Alkenyioxycarbonyl-C^^- 
alkyl, CM-Alklnyloxycarbonyl-Ci^-alkyl, Phenoxy-C2^-alkyl, Halogen-. Cyan-, 
Ct^-Alkoxy-, CM-Alkylcarbonyloxy- oder Ci^-Alkoxycarbonyk>xy- substrtuiertes 
C24-Alkyl, Oder eine Gruppe der Formel -CH2-CH(Rb)CH2-R9, 
Wasserstoff Oder Ci^Alkyi, 

Phenyl, das durch einen oderzwei Substituenten aus der Rethe Methyl, Chlor, 
Brom Oder eine Nitrogruppe substitulert sein kann, oder zusammen mit R4 einen 
c-Pentanon- oder c-Hexanon-Ring bildet. 
Wasserstoff oder Hydroxyl, 
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R7 Wasserstoff Oder Methyl, 

Re Hydroxyl Oder CiH*-AlkyIcarbonyloxy, 

R9 Chlor, Ci^-AMcoxy, Phenoxy, Altytoxy oder Ci^-AIky!carbonytoxyp 
Y Ci.3-Alkylen 
5 bedeuten, 

wobei, wenn K ein Rest der Formel K2 oder K3 ist, R3 nur Wasserstoff bedeutet. 

Eine Gruppe von bevorzugten Farbstoffen der Formel I entspricht der allgemeinen 
10 Formel (la) 




worin 

1 5 Di 3-Phenyl-1 ,2.4-thiadfa2olyl ist oder eJner der folgenden Formein entspricht: 



20 




Efflpfaneszeit lO.Dez. 15:59 



Case2003CH011 



3 



worm 

(a) Wasserstoff. Chlor, Brom, Cyan. Nitro-. Ci-i-Alkoxycarbonyl, C,,3-Alkyteulfonyl. 
vorzugsweise Wasssrstoff, Chlor. Cyan oder Nitro. 
5 (b) Chlor, Brom, NItro, Methyl, Ca-Alkylsulfonyl. CM-Alkylcarbonyl, Aminosulfonyl. 

Mono- Oder Di-CM-alkylamlnosulfonyl, Phenylamlnosulfonyl. CM-Alkoxycarbonyl. 
Benzyloxycarbonyl. Tetrahydrofurfuryl-2-oxycarbonyt. CM-Alkenyloxycarbonyl. 
Cj^-alkinyloxycarbonyl. Aminocarbonyl, Mono- odsr Di-C,^-alkylamlnocarbonyl, 
Phenylaminocarbonyl oder Phenylazo, 
10 (c) Wasserstoff Oder Chlor, Oder wenn d Wasserstoff ist auch Hydroxy oder Rhodan. 

(d) Wasserstoff, Chlor, Brom, Hydroxy oder Cyan, 

(e) Nitro, CM-Alkylcarbonyl, Ci^-Alkoxycarbonyl, Cyan, Aminocarbonyl. Mono- Oder 
Di-CM-alkylaminocarbonyl, 

(f) Wasserstoff. Chlor. Brom, C,.2-Alkyl oder Phenyl. 

15 (g) Nitro, Cyan, Formyl, Dicyanvinyl oder eine Gruppe der Formel -CH=CH-N02, 
-CH=C(CN)CO-OC,^-alkyl, H5C6-N=N- Oder 3- oder 4-N02-CeH4-N=N-. 

(h) Cyan oder Ci^-Alkoxycarbonyl, 

(I) Ci^-Alkyl Oder Phenyl, 

0) -CN, -CH=CH2 Oder Phenyl, 
20 (k) Ci^-Alkyl, 

(I) Wasserstoff, Chlor. Brom, Cyan, Rhodan, Nitro, C^-Alkoxycarbonyl oder Di-Ci^- 

alkylaminosulfonyl, 
(p) Wasserstoff, Chlor oder Brom und 
(q) Ciw»-Alkyl Oder Ci^-Alkoxycarbonyl-Ci^-alkyl 
25 bedeuten, 



wobel die Phenylkerne dieser Substituenten einen oder zwel Substltuenten aus der 
Reihe Chlor. Brom, Methyl oder Ci^Alkoxy tragen kdnnen, 

30 R'l Wasserstoff. Methyl, Chlor Oder Acylamino, 

R 2 Wasserstoff, Chlor, Cz-Alkoxy, d-z-AlkoxySthoxy oder mit R3 eine Gruppe 

der Formel -CH(CH3)CH2C(CH3)2-. 

R3 und Rs haben die oben angegebenen Bedeutungen, 

R'4 Wasserstoff oder Methyl und 

3^ eine Gruppe der Formel -CH2CH2- Oder -CH2CH(CH3)- bedeuten. 
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Besonders bevorzugt sind die Dispersionsfarbsfoffe der Formel (lb) 



5 worin 

D2 der Rest einer Diazokomponente der Formel 2,6-Dicyan-4-chlor-, 2,6-Dicyan-4- 
brom-. 2,6-Dicyan-4-methyl-, 2,6-Oicyan-4-nitrophenyl. 2,4-Dinitro6-chlor-, 2,4- 
Dinitro-6-brom- oder 2,4-Di-nitro-6-cyanphenyI, 2-Chlor-4-nitro-6-cyanphenyl. 2- 
Brom-4-nltro-6-cyanphenyl, 2,4-Dinitrophenyl, 2,S-Dichlor-4-nitrophenyl, 2,6- 
10 Dibrom-4-nitrophenyl, 2-Chlor-4-njtro-6-broTnphenyl, 2-Chior-4-nitrophenyl. 2- 

Qyan'-4-n!trophenyl, 2,4-Dinitro-5,6-<JichIorphenyl, 2,5-Dichlor-4-nltrophenyl, 4- 
Nltrophenyl, 4-Phenylazophenyl, 4- 

Ci^-Alkoxycarbonyiphenyl, 2-Ci^-Alkoxy-carbonyI-4'-nitrophenyl, 4-Benzyloxy- 
carbonylphenyl, 4'(Tetrahydrofurfuryl-2'-oxycarbonyl)-phenyl, 3,5-Dicyan-4-chlor- 

15 thlenyl-2, 3,5-Dicyan-thienyl-2, 3-Cyan-5-nltro-thienyl-2, 3-Acetyl-5-nltrothtenyl-2, 

3,5-Dinitro-thfenyl-2, 3-(Ciw,-Alko>cycarbonyl>-5-nitro-thienyl-2, 5-PhenyIa20-3- 
cyan-thlenyl-2, 5-Phenylazo-3-cyan-4-methyI-thienyl-2. 5-Nftro-thla2olyl-2, 5- 
Nitrobenzisothlazolyl-3, 3-Methyl-4-cyan-isothiazolyl-5, 3-Phenyl-1 ,2,4-thiadiazo- 
lyl-2, 5-(Ci.2-AlkyImercapto)-1 ,3»4-thiadiazotyI-2, 3-{Ci.2-Alkoxycarbonylethylmer- 

20 captoH,2,4-tWadiazolyl-5, 1-CyanmethyI-4,5-dicyan-imjdazoIyl-2, 6-Nitrobenzthi- 

azo!yl-2. 5-Nitrobenzthiazolyl-2, 6-Rhodanbenzthiazolyl-2, 6-Chlorben2lhia20lyl-2, 
(5),6,(7)-Dichtorbenzthiazolyl-2, Oder der Formel 



Oder 



25 





und B Sauerstoff oderelne Gruppe der Formel =(CN)2, =CH-N02, 
=(CN)-COOCi-4AIkyl oder =(CN)-COOC3^kenyl bedeuten 
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und die Symbole R'l, R'2, R3, R'^, Rg und Ydle oben angegebenen Bedeutungen 
besitzen. 

Besonders bevorzugt slnd ferner die Dispersionsfarbstoffe der Formel I, worin 

5 

D eine Diazokomponente aus der Reihe 2,4-Dinitro-6-chlor-, 2,4-Dinitro-6-brom-. 

2,4-Dinitro-6-cyanphenyl Oder 2,6-Dlcyano-4-nltrophenyl, 
K einen Rest der Formel Ki. 

Ri Ci.2-Aikylcarbonylamino, das ggf. durch Brom, Chior, Hydroxy Oder Ci.2-A!koxy 
10 substituiert sein kann; Phenylaminocarbonyl, Methylsulfonylamino, IVIethyl Oder 

Wasserstoff, 
Ra Ci-2-Alkoxy oder Wasserstoff. 

R3 Wasserstoff, Ci^-Alkyl, Cyanethyl, Cuz-Alkoxyethyl oder Ca^-Alkenyl 
R4 Wasserstoff.. 
15 R5 Phenyl und 

Y eine Gruppe der Formel -CHzCHz- bedeuten. 

Ate DIazokomponenten kommen alle ein- bis zweikemigen carbo- oder hetero- 

cycfischen organischen Reste aromatisciien Charakters in Betracht. die bei Disper- 
20 slonsfarbstoffen Obllche Substltuenten tragen kdnnen, ausgeschlossen s(nd vor ailem 

wasserlosHch machende Substltuenten, das sind insbesondere Sulfonsauregruppen. 

Als DIazokomponenten kommen auch Reste von IWonoazoverbindungen In Betracht. 

Beispiele fQr DIazokomponenten sind: vorzugsweise Substltuenten tragende Phenyl-. 

Thienyl-, Thiazoiyi-. Isothiazolyl-, Thiadiazolyl-, Pyrazolyl-, Imldazolyl-, Triazolyl-, Benz- 
25 thiazoiyi- oder Benzlsothiazolyl-Reste. 

Alle genannten Alkylgruppen enthalten, falls nicht anders angegeben, 1 bis 8, 
insbesondere 1 bis 4 Kohlenstoffiatome, sie kdnnen geradkettig Oder verzweigt sein 
und als Substltuenten 2. B. Halogenatome, vorzugsweise Brom- oder Chloratome, 
30 Hydroxy-, Alkoxy-, Phenyl-, Phenoxy-, Cyan-, Rhodan-. Acyl-. Acyioxy- oder Acyl- 
aminogruppen tragen. 

Das Zwischenglied Y 1st vorzugsweise eine Gmppe der Fomiel -CH2CH2- oder 
-CHaCHCCHa)- Insbesondere -CH2CH2-. 

35 
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Falls kelne anderslautende Angabe vorliegt, sind alle AlkyI-, Alkylen- und Alkenyireste 
geradkettig. 

Die Hersteliung der neuen Farbstoffe der Formel (I) ist dadurch gekennzeichnet, dass 
5 man ein diazotiertes Amin der Forme! (II) 

D-NHa (II) 

mit einer Verblndung der Formel (III) 

10 

H-K (III) 
kuppelt. 

15 Dlazotieren und KuppeIn erfolgen nach allgemein bekannten Methoden. 

Die Verbindungen der Formain 11 und III sind bekannt, oder lassen sich aus bekannten 
Verbindungen gemass dem Fachmann bekannten Methoden leicht herstellen. 

20 Die neuen Farbstoffe der Formel (I) Ziehen aus w^ssriger Suspension ausgezeichnet 
auf Textitmatenai aus vollsynthetischen Oder halbsynthetisclnen, hydrophoben, hooiv 
molekularen organlschen Stoffen auf. Besonders geeignet sind sie zum FSrben oder 
Bedrucken von Textilmateriat aus tinearen, aromatischen Polyestern, sowie aus Celiu- 
lose-2Vracetat und Cellulosetriacetat 

25 

Man farbt oder bedruckt nach an sich bekannten, z. B, den in der franzdsischen 
Patentschrift Nr. 1 445 371 beschriebenen Verfahren- 

Die erhaltenen FSrbungen besitzen gute Allgemeinechthelten; bervorzuheben sind die 
30 Lichteohtheit, Thenmoflxler-, und Plissierechtheit sowie die ausgezeichneten Nassecht- 
heiten, nach themilscher Fixierung (Thermomigrierechtheit). 

Die erfindungsgemass verwendeten Farbstoffe der Formein (I) konnen zum Farben 
und Bedrucken von halbsynthetischen und insbesondere synthetischen hydrophoben 
35 Fasermaterialien. vor allem Textilmaterialien, verwendet werden, Textilmaterialien aus 
IVllschgeweben, die derartige halbsynthetische bzw. synthetische hydrophobe Faser- 
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mateiialien enthalten, konnen ebenfalls mit den Farbstoffen der Formel (I) gefarbt Oder 
bedrucktwerden. 

Als halbsynthetische hydrophobe Textllmaterialien kommen 2.B. Acetatseide (Cellu- 
5 lose-2V2-Acetat)und Cellulosetriacetat In Frage. 



Synthetische hydrophobe Textllmaterialien bestehen beispielsweise aus linearen, 
aromatisohen Polyestern, beispielsweise soichen aus Terephthalsaure und Glykolen. 
besonders Ethylenglykol Oder Kondensatlonsprodukten aus Terephthalsaure und 1.4- 
10 Bis-(hydroxymethyl)-cydohexan; aus Polycarbonaten, z. B, soichen aus alpha . alpha - 
Dlmethyl-4,4'-dihydroxy-diphenylmethan und Phosgen. aus Fasern auf Polyvinyl- 
chlorid- sowie insbesondere auf Polyamid-Basls. 

Das genannte Textilmatsrial kann dabei in den verschiedenen Verarbeitungsformen 
15 vorliegen. wie z. B. als Faser. Faden Oder Viies. als Gewebe Oder Gewirke oder in 
Form von Teppichen. 

Die Applikation der Farbstoffe der Formel (I) auf die Textilmateriaiien erfolgt nach be- 
kannten Farbeverfahnen. Beispielsweise farbt man Polyesterfasermaterialien im Aus- 
20 ziehverfahren aus wassrlger Dispersion in Gegenwart von Qbllchen anlonischen Oder 
nichtlonischen Dlspergiermitteln und gegebenenfaJIs Ubilchen QueJImitteIn (Carrier) bei 
Temperaturen zwischen 80 und 140 CeliuIose-1/2 -acetat farbt man vorzugs-weise 
zwischen ungefahr 65 bis 85 -C und Cellulosetriacetat bei Temperaturen bis zu 115 °C. 

25 Fasermateriailen auf Polyamidbasis fSrbt man vorzugsweise bei einem pH-Wert von 3 
bis 7, Insbesondere 3 bis 5. Vorzugsweise farbt man bei einer Temperatur von 70 bis 
1 10 "C, insbesondere 80 bis 105 *C- 



30 



Das Flottenverhaitnis ist von apparativen Gegebenheiten, vom Substrat und der Auf- 
machungsform abhangig, Es kann jedoch innerhalb eines weiten Bereichs gewahit 
warden, z. B. von 1 ; 4 bis 1 : 100, voreugswelse 1 : 5 bis 1 : 30. 



Die erfindungsgemass venwendeten Farbstoffe der Formel (1) kSnnen in den Oblichen 
Farbeverfahren, wie z. B. im Auszieh-. Contlnueverfahren oder Druckverfahren ange- 
35 wendet werden. 
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Die erfindungsgemass verwendeten Farfostoffe der Formel (I) sind auch zum Farben 
au$ Kurzflotten, wie z. B. bei Continuefarbeverfahren oder diskontinuierlichen und 
kontinuieriichen Schaumfarbeverfahren, geeignet 

S Bevorzugt ist das Farben, welches insbesondere nach dem Ausziehverfahren erfolgt 

Die Farbeflotten oder Druckpasten kOnnen ausser Wasser und den Farbstoffen weitere 
Zusatze, beispielsweise Netznr^ittel, Antischaummittel, Egalisienmittsl oder die Eigen- 
schaft des Textilmaterials beeinflussende Mittel wie z. B. Weichmachungsmittel, Zu- 
10 satze zum FlammfestausrOsten oder sclimutz-, wasser- und Olabweisende Mittel sowie 
wasserenthartende IVIittel und naturliche Oder syntlietlsclie Verdlcker, wie z. B. Alginate 
und Cellulosecitlier, enthalten. 

Die Mengen, in denen die Farbstoffe der Formel (I) in den FSrbebSdern Oder Druck- 
15 pasten verwendet warden, kdnnen je nach der gewQnschten Farbtiefe in weiten 
Grenzen schwanken, fm atlgemelnen haben sich Mengen von 0,01 bis 15 Gew.-%, 
insbesondere 0,1 bis 10 Gew,-%, bezogan auf das FSrbegut bzw. die Daickpaste, als 
vorteilhaft erwiesen. 

20 Die Farbstoffe der Formel (I) kfinnen ebenfalis zum FSrben von Polyester In der Masse 
venvendet werden. Die erfindungsgemassen Dtspersionsfarbstoffe konnen auch zuerst 
zu Konzentraten verarbeitet werden In denen ein Polymer als Trigger der Dispersions- 
farbstoffe, das kompatibel zu dem zu fart3enden Polymer ist, dient. DasTrSigermateriai 
soil der gieichen Kategorie von Polymeren angehdren, oder eine allgemein gut vertrag- 

25 iiche Substanz sein. Dadurch werden negative Auswirkungen auf die mechantschen, 
thermischen und optischen Eigenschaften vermieden. Solche Praparationen enthalten 
die erfindungsgemassen Dispersionsfarbstoffe (oder allgemein Pigmente und/oder 
Farbstoffe) In hochkonzentrierler Fomi in einem auf das Endprodukt abgestimmten 
Polymer-Trager und die zur MassefSrbung von Polymeren dienen, werden Qblicher- 

30 weise Masterbatches genannt. Alternativ kOnnen zum In-der-Massefarben von Poly- 
meren auch Granulate oder FlOssigformulierungen (Dispersionen) Oder elnfach 
Trockenmischungen hergestellt werden. 

Die erfindungsgemassen Dispersionsfarbstoffe lessen sich zum Pigmentieren von 
35 hochmolekularen organischen Materialien naturlicher oder synthetischer Herkunft ein- 
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setzen. beispielsweise von Kunststoffen, Harzen, Lacken, Anstrichfarben. elektrophoto- 
graphischen Tonern und Entwicklem, Farbfilter sowie von Tinten und Druckfarben. 

Ausserdem sind die erfindungsgemassen Dispersionsfarbstoffe als Farbmittel In Ink-Jet 
5 Tinten auf wassriger und nlchtwassriger Basis. Mikroemulsionstinten sowIe In solchen 
Tinten, die nach dem Hot-melt-Verfahren arbeiten. geelgnet. 

Ink-Jet-Tinten entlialten im allgemelnen insgesamt 0,5 bis 15 Gew.-%. vorzugsweise 
1,5 bis 8 Gew.-%, (trocken gerechnet) einen oder mehrere der erfindungsgemassen 
10 Dispersionsfarbstoffe. 

Mikroemulsionstinten basleren auf organischen Losemltteln. Wasser und ggf. einer zu- 
saizllchen hydrotropen Substanz (GrenzflSchenvermlttler). Mikroemulsionstinten ent- 
halten Im allgemeinen 0,5 bis 15 Gew.-%. vorzugsweise 1,5 bis 8 Gew.-%, elneroder 
15 mehrerer der erfindungsgemassen Dispersionsfarbstoffe, 5 bis 99 Gew.-% Wasser und 
0,5 bis 94,5 Gew.-% organisches Losungsmlttel und/oder hydrotrope Verbindung, 

"Solvent based" Ink-Jet-Tintan enthalten vorzugsweise 0.5 bis 15 Gew.-% einer oder 
mehrerer der erfindungsgemassen Dispersionsfarbstoffe, 85 bis 99,5 Gew.-% 
20 organisches Losungsmlttel und/oder hydrotrope Verblndungen. 

Hot-Melt-Tlnten basleren melst auf Wachsen, Fettsauren, Fettalkohoien oder Suifon- 
amlden, die be! Raumtemperatur fest sind und bei Enwamien flOssig werden. wobei der 
bevorzugte Schmelzbereich zwischen ca. 60«C und ca. 140''C iiegt. Hot-Melt Ink-Jet- 

25 Tinten bestehen 2,B. im wesentllchen aus 20 bis 90 Gew.-% Wachs und 1 bis 1 0 Gew.- 
% einer oder mehrerer der erfindungsgemassen Dispersionsfarbstoffe. Welterhin 
kennen 0 bis 20 Gew.-% eines zusatzllchen Polymers (als "Farbstoffiaser"), 0 bis 5 
Gew.-% Disperglerhllfsmittel, 0 bis 20 Gew.-% VlskositatsverSnderer, 0 bis 20 Gew.-% 
Plastlfizlerer, 0 bis 10 Gew.-% Klebrlgkeltszusatz. 0 bis 10 Gew.-% Transparenzstabill- 

30 sator (vertilndert Z.B. Kristalllsatlon der Wachse) sowie 0 bis 2 Gew.-% Antioxidans 
enthalten seln. 

In deh folgenden Beisplelen bedeuten die Telle Gewichtsteile und die Prozente 
Gewichtsprozente. Die Temperaturen sind In Celslusgraden angegeben 

35 
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BEISPIEL 1 

16 3 Teile 2-Cyano-4-nitroanilin werden in 100 Teilen kalter SchwefelsSure 93% ange- 
rQhrt und bel O-SX innert 30 Minuten mrt 32 Teilen Nitrosylschwafelsaure (40%) ver- 
setzt Man rQhrt 3-4 Stunden bei 0-5»C nach und giesst dann die erhaltene Dlazonlum- 
sal2l6sung unter Riihren Icontinuieriich zu einem Gemisch aus 29.7 Teilen 3-(N-Methyl- 
N-phenylamino)-propionsaure-phenylcarbonylmethylester, 100 Teilen Eisesslg. 2 
Teiien Amidosulfonsaure. aoo Teiien Wasser und 300 Teilen Eis. Der ausgefallene 
Farbstoff wird abfiltriert. mit Wasser saurefrei gewaschen und Im Vakuum bei 60'C 
getrocknet. Der erhaltene Farbstoff sntspricht der Formal 




Er rarbt Polyesterfasermaterial in rubinroten T6nen mit ausgezelchneten Echtheiten. 
vor allem sehr guten Nassechtheiten nach themnlacher Fbderung. und signet sich 
15 einzeln oder In IVIIschungen hervon^gend fur die modemen Schnellfarbeverfahren wie 
beispielsweise das ®Foron-RD-Verfahren. Amax = 530 nm (DMF) 



20 



BEISPIEL 2 

26.2 Teile 2-Brom^.6-dlnltroanilin werden in 150 Teilen Schwefelsaure 93% bei 15- 
2o'«C angerflhrt und innert 30 Minuten mit 32 Teilen Nitrosylschwefelsaure 40% ver> 
setzL Man rOhrt 2-3 Stunden nach und giesst die Diazoniumsal2i6sung unter Ruhren 
kontinuierlich zu eInem Gemisch aus 36.8 Teilen 3.(N-Aethyi-N-(3'-acetyiamino-phenyi- 
aminoW-proplonsaurephenylcarbonylmethylester, 100 Teilen Eisessig, 2 Teilen Amido- 
25 sulfonsaure. 1 00 Teiien Wasser und 200 Teilen Eis. Der ausgefallene Farbstoff wird 
abfiltriert. mit Wasser saurefrei gewaschen und im Vakuum bei 60" getrocknet. Der 
erhaltene Farbstoff entspricht der Formal 
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10 



15 




NHCOCH, 



und fSrbt Polyesterfasemiaterial in vtolatten Tonen mit ausgezeichneten Echtheiten. 
Der Farbstoff mit A„«, ^ 559 (DIVIF) eignet sich einzein Oder In Marineblau- oder 
Schwarz-iWischungen ausgezeichnet fiir die modernen SchnelHarbeveffahren wie 
beispielsweise das ®Foron-RD-Verfaliren. 



BEISPIEL3 

64.1 Teile 2-Brom-4.6-dinltroaniljn-1-azofarbstoff (Heratellung nacli Beispiei 2). 1 Teil 
Kaliumjodid warden in 200 Teilen Dimemylsulfoxid bei eo-C angertlhrt, mit g.S Teilen 
Kupfer{l)cyanid versetzt und wahrend 2-3 Stunden gsrQIirt. Man filtriert das Reaktlons- 
produkt bei ca. 50'C ab, wasclit mit 50 Teiien DIWSO / Wasser (1:1) in Portionen aus 
und iroclcnet Im Vakuum bei 60". Der erliaitene Farbstoff entspricht der Formal 




NHCOCH, 



20 



und farbt Polyesterfasermaterial in blauen Farbt5nen mit ausgezeiclineten Eciitheiten, 
Insbesondere mil ausgezeidineten Nasseclitheiten. Der Farbstoff mit W = 604 (DIWF) 
eignet sich eInzeIn Oder in IWischungen ausgezeiclinet fiir die modernen Sclinellfarbe- 
verfaliren wIe beispielsweise das ®Foron-RD-Veffaliren. 



BEiSPIEL 4 
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12 

16,3 Telle 2-Amino-4-chlor-5-formylthiazol werden in 100 Teilen SchwefelsSure 93% 
kalt geldst und bei 0 bis S^'C innert 30 Minuten mit 32 Teilen Nftrosylschwefeisaure 
40% versotzt. Man ruhrt 3 Stunden im £lsb3d und giesst die Diazomumsalzlosung 
kontinuierlich zu einem Qemisch aus 41.0 Teilen 3-[N-AIIyl-N-(5-Acetylamlno-2- 
5 rnethoxy-phenylamino)l'propfonsaure-phenylcarbonylmethylester, 100 Teilen Eisessig, 
2 Teilen AmidosulfonsSune und 300 Teilen Els/ Wasser Der ausgefallene Farbstoff 
wird abfiltriert, mit Wasser sSurefrei gewaschen und Inn Vakuum bei 60*'C getrocknet. 
Der erhaltene Farbstoff mit Amax = 625 (DMF) entspricht der Fomnel 




und fSrbt Polyestermaterialien Sn grOnstlchigen Marineblau-Tanen und 1st als Elnzel- 
farbstoff Oder in Marineblau- und Schwarzmischungen fUr das Schnetlfarbeverfahren 
®Foron-RD-'Verfahren geeignet mit sehr guten Echtheiten. 

15 

BEISPIEL S 

18,6 Telle 2-Amino-4-clilor-3-cyano-5-fonnylthiophen werden in 200 Teilen Schwefel- 
saure 85% kalt geldst. Unter Ruhren tropft man bei 0 bis 5**C innert 30 Minuten 32 

20 Teilen NitrosylscliwefelsSure 40% zu, Man rtihrt 3 Stunden im Eisbad und giesst die 
Diazoniumsalzldsung kontinuierlich zu einem Gemisch aus 32.5 Teilen 3-[N-Aethyl-N- 
(3 -methyl-phenylamino)]-propion$aure-phenylcarbonylmethyIester, 50 Teilen 5% 
Schwefelsaure, 2 Teilen AmidosulfonsSure und 300 Teilen Eis, Der ausgefallene 
Fartostoff wird abfiltriert, mit Wasser saurefrel gewaschen und im Vakuum bei 60°C 

25 getrocknet. Der erhaltene Farbstoff mit A«,aK = 610 (DMF) entspricht der Formel 
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und farfat Polyestermaterlalien in brillanten rotstichigen Blau-Tonen mitguten Echt- 
heiten. 

5 In der folgenden Tabelle 1 sind weitere Farbstoffe der allgemeinen Forme! (Ic) ange- 
geben; sie werden in Anaiogie zu den Beispielen 1 bis 5 hergestellt 



a 




(Ic) 



1 0 und In der darauf folgenden Tabelle 2 sind weitere Farbstoffe der allgemeinen Formel 
(Id) angegeben; sie werden in Anaiogie zu den Beispielen 1 bis 5 hergestellt . 




(Id) 
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ANSPRUCHE 



1. 



Disperslonsfarbstoffe der allgemeinen Formel (I) 

D 



K— N O — ( 



(I) 



worin 



10 



15 



20 



25 



K 



sine DIazokomponente abgeleftet von einem substltuierten oder unsub- 

stituierten aromatischen Jvmin. * 

einen aromatischen Rest- der Formel Ki, Kz Oder Kg 





Oder 




R, Wasserstoff. Chlor. Ci^^lkyl," C^AIkoxy , Hydroxy Oder Acylamino. 
Rz wasserstoff. C,^-Alkoxy, Ci.rAlkbxyathoxy. Chlor, Brom oder mit Rg zu- 

sammen eine Gruppe de/- Formal -*CH(CH3)CH2C(CH3)2- (* an den Kern 

gebunden), > ' 

Wasserstoff. C,^-Alkyl, C„-Alkenyl. Chlor- oder Brom-CM-afkenyf. Cgu,- 

Ci^-Alkoxycarbonyi-Cw-alkyl. C»^-Alkenyloxy- 



Alkinyl, Phenyl-Ci^atkyl. 



carbonyl-C,^-alkyl. Cw-Alklnyloxircarbonyl-CM-alkyi. Phenoxy-Cz^-alkyl. 
Halogen-. Cyan- Ci^-AHjoxy^, CV^-Alkylcarbonyloxy- oder C^^-Alkoxy- 
carbonyloxy- substltulertes Ci^-Alkyl. oder eine Gruppe der Fomiel -CHz- 
CH(R8)CH2-R9. j 
R4 Wasserstoff Oder Ci^-Alkyl, 
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10 



15 



20 



25 



20 



Rs Phenyl, das durch einen oder; zwei Substituenten aus der Reihe Methyl. 

Chlor« Brom oder etne Nitrogruppe substituiert sein kann, oder zusammen 

mit R4 einen oPentanon-jodQr c»Hexanon-Rlng bildet. 
R5 Wasserstoff Oder Hydroxy!, ' 
Rr Wassarstoff Oder Methyl, 
Rs Hydroxyl oder Ci^-AIkylrarfacinyloxy, 

R9 Chlor, CM-Alkoxy, Phenoxy, Allyloxy oder Ct^-Alkylcarbonyloxy, 
Y Ct.3-A!kylen 
bedeuten, 



wobei. wenn K ein Rest der Fwmel K2 bder K3 ist, R3 nur Wasserstoff bedeutet 

i i 

I i :• 

I : 

Dispersionsfarbstoffe gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

I , I 

Farbstoffe der Formel (I) die F^rmei (id) 



(la) 




besitzen, worin 
D, 



3'Phenyl-1 ,2,4-thiaciiazo^ ist oddr einer der foigenden Formeln entspricht: 

{fK 1 /<*> «'>v xC) 




{k) Ah) 

IK. 
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(a) Wasserstoff, Chlor, Brorr 
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i/ ! 
(q) f 

j t 

f 



und 



i 




(c) 

(d). 
(e) 

(0 

(g) 



(i) 
fl) 
(k) 
{") 

(P> 
(q) 



. C^n, Nitro-, CM-Alkoxycarbonyl, Ci^-AlkyJ- 
suHbnyJ. vofzugswelse Wasserstoff. Chlor, Cyan oder Nitro, 
Chlor, Brom, Nitro. Methyl. Clz-Z^kylsulfonyl, Ci^-Alkylcarbonyl. Amino- 
sulfonyl. Mono- oder Di-<^,^.aIkyl,9minosulfonyI. Phenylaminosulfonyl, Ci-,- 
Alkoxycarbonyl. Benzylo^cycakjoipyl. Tetrahydrofurfuryl-2-oxycarbonyi, Cj^- 
Alkenyloxycarbonyl. Ca^-jaikinytojcycarbonyi. Aminocarbonyl, Mono- oder 
Di-Ci^-alkylanilnocarbonyl, Rieqylaminocarbonyl oder Phenylazo, 
Wasserstoff Oder Chlor, oderjwei^n d Wasserstoff ist auch Hydroxy oder 

Rhodan, 1 1 { 

j I I 

Wasserstoff, Chlor, Broni, Hyfclro:!cy oder Cyan, 

Nitro. Ci^^lkylcarbonyl. jC^^iAlkbxycarbonyl. Cyan. Aminocarbonyl. Mono- 
Oder Oi-Ci^-alkylaminocJirbohyl. I 
Wasserstoff. Chlor. Bronrj, C,4-Alj<yl oder Phenyl, 
Nitro, Cyan, Formyl, Dfci^nvihyl |x5er eine Gruppe der Formel -CH=CH- 

NO2. -CH=C(CN)CO-OCU-aB«yl,}H5C6-N=N- oder 3- oder 4-NO2-CBH4- 
N=N-. • III 

Cyan oder Ct-»-Alkoxycarbor^l. [ 
Ciwi-Alkyl Oder Phenyl, | [ 
-CN, -CH=CH2 Oder Phenyl, j j 
C^-Alkyl. I ! j 

Wasserstoff. Chlor, Brom, Cj^n, hhodan, NItro, Ci^-A!koxycarbonyl oder 

Di-Ci^-alkylamlnosuIfonyl, I 

Wasserstoff, Chlor oder Brom uih 

Ci^-Alkyl Oder Ci^-Alko)^ca^oryl-Ci-i-alkyl bedeuten. 



wobei die Phenylkerne dieser Subsftitu^nten einen oder zwei Substituenten aus 



der Reihe Chlor, Brom, Methyl joder Ci^z-Alkoxy tragen konnen, 

1. I i 

Wasserstoff, Methyl, C^loroderAcylamino, 



R' 
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wasserstoff. ChlorjciAllloxy. C^rAlkoxySthoxy oder mU R3 eine 
Gruppe der Forme»l-CiH(CH3)CH2C(CH3): 



R3 und Rs haben die oben angegeberjen Bedeutungen. 



R'4 

Y 



Wasserstoff Oder Methyl urtd 
eine Gruppe der Fdrmej -C^CH,- oder -CHaCHCCH,)- bedeuten. 



Diepersionsfarbstoffe gemass ^nsf^m^ ' • ^^^"^^^ gekennzelohr^et, dass die 
Farbstoffe der Formel (1) die Fbrmdl (Itj) 

! I \ 



besitzen, worin 




(lb) 



der Rest einer DlazDkompon4nte der Fomiel 2,6-Dicyan-4^1or-. 2.6- 



aer i%e5i«siiioi — — t 

Dicyan^rom-. 2,6-DicMan4m4thyl-. 2.6-Dlcyan-4-nitrophenyl. 2,4- 
Dinltro^-chlor-, 2.4.Dinitk,^irop oder 2,4-Dinitro^-cyanphenyl, 2-Chlor- 
4-nltro^yanphenyl, 2-Bron^r4.rr.tro^-cyanphenyi. 2.4-Dinitrophenyi. 2.6- 
Dichlor-4-nltrophenyl. 2.fDib!rorTi-4-niUophenyl. 2-Chlor^nftro-6. 
bromphenyl, 2-ChIor-4-narop|ienk 2-Cyar>4-nltrophenyl. 2.4.Dfnftro-5.6. 
dichlorphenyl. 2,5-Dlchlor-4-rirtrophenyl.4-Nitro.phenyl. 4- 
Phenylazophenyl. 4-C«4Mkdxyc^rbonyIphenyl. 2-Cn^-Alkoxy.carbonyl-4- 
nitrophenyl. 4-BenzyloxyUrbbnybhenyl. 4-(Tetrahydrofurfuryl-2'- 
oxycarbonyD-phenyl. 3.5^0ic^ani*-chlor-thlenyl-2. 3.5-Dicyan.thienyl-2. 3- 
Cyan.5-nltro-thienyl-2. 3^cetyl-5-nitrothienyl-2. 3.5-Dinitro-thienyi-2. 3.(C,. 
«.AIkoxycarbonyl)-5-nitrorthiehyl-^. 5-Phenylazo-3-cyan-thienyl-2. 5- 
Phenylazo.3.cyan.4.methyl-thieriyI-2. 6-Nitro-thiazoly|.2. S-Nitrobenziso- 
thlazoly|.3. 3.Methyl-4-ci^an4ot4azolyl-5. 3-Phenyl-1.2.4^thiadlazolyl-2. 5- 
(C,^-AlkylmercaptoH .3.1^-th^di4zolyl-2. 3.(C,..-Aikoxycarbonylethyl- 
mercapto).1.2,4.thladlaz6lyl-6. 1-|cyanmethyl-4,5^icyan-imidazolyl-2, 6- 
Nitrobenzthiazolyl-2. 5-Nltrobbnzkiiazolyl-2. 6-Rhodanbenzthlazolyl-2. 6- 
Chlorbenzthiazolyl.2. (5)i6.(7i)-Dlphlorbenzthiazolyl-2, oder der Formel 
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4Alkyl Oder =(CN>COOC3w|Alkenyl bedisuten 



der|Formel =(CN)2. =CH-N02, =(CN)-COOC,. 



und die Symbore R',, R'^. R3. F^^. fA und Y die oben angegebenen Bedeutungen 
besitzen. • 



Verfahren zur Herstellung dar f'arbstoffe 
dass man em dlazotiertes Amln dei 



D-NH2 (II) 



der Formal (I), dadurch gekennzeichnet, 
Format (11) 



mit einer Verblndung der Formal (lU) 



H-K (III) 



kuppelt. wobei D und K die in Ansprucji 1 definierten Bedeutungen haben. 

Verwendung von Farbstoifen gemqss Anspruch 1 zum FSrben und/oder Be- 
drucken von hydrophoben Fas^mnaterialien insbesondere von Polyester-. 2V2 
Acetat- und/oder Triacetat- FaserJatefiallen. 

\ I 

Verwendung von Farbstoffen sjemdss ^spruch 1 zum Bedrucken von hydro- 



phoben Fasemiaterialien mitte 
Jet-Druckverfahren 



s d€ m Ihk-Jet-Druckverfahren oder Hot-Melt Ink- 
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8. Fasermaterialien bedruckt oder ge4rb| mit mindestens einem Farbstoff gem3ss 
Anspruch 1. 
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ZUSAMMENFASSUNG 



Dispersionsfarbstoffe der allgemeineh Formel (I) 



25 



\ 

N=N 



\ 

K— N 



O 



worin 



D eine Diazokomponente abgelejtet von 4inem substltulerten Oder unsubstituierten 
aromatischen Amin, K einen arfomatisdien Rest der Formel 





Oder 



Fartjstoffe beschrieben. 



bedeuten und die Substituenten die m efsteh Anspruch angegebenen Bedeutungen 
15 haben. Waiter wird die Herstellung uhd die Anwendung der erfindungsgemassen 
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